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L'objet de la presente invention est un procede 
permettant d'obtenir des laques metalliferes a 
parti r de colorants mono-azoiques de la serie des 
amides de l'acide acylacetique qui comportent un 
ou deux groupes carboxyliques et/ou sulfoniques 
neutralises par des metaux bi- ou polyvalents et 
ne contiennent, outre ces groupes et le groupe -CO 
enolisable du radical acylacetyl-amine, aucun au- 
tre groupe hydrosolubilisant. 

Le procede de fabrication de ces nouveaux colo- 
rants pigmentaires consiste a faire reagir des sels 
de metaux bi- ou polyvalents sur des colorants 
mono-azoiques de la serie des amides de l'acide 
acylacetique qui comportent comme seuls groupes 
hydrosolubilisants un ou deux groupes carboxyli- 
ques et/ou sulfoniques et le groupe -CO- enoli- 
sable du radical acylacetyl-amine. 

Le colorants mono-azoiques se pretant a la for- 
mation de laques sont surtout ceux repondant a 
la fonnule 

~ R (I) 

CO x 
I n 

_ A 1 -N=N-CH-CO-NH-A t J 1 

dans laquelle 

Ai et Ao representent des radicaux aromatiques 
mono- ou polynucleaires; 

R represente un groupe alcoylique ou arylique; 

x represente un groupe carboxylique; 

y represente un groupe sulfonique et 
dans laquelle m et n ont cbacun la valeur 0, 1 ou 
2, la somme de m -j- n devant etre de 1 ou 2. 

On obtient ces colorants mono-azoiques d'apres 
lea procedes habituels. Les composes acylacetyi- 
amines utilises comme composantes de copulation 
peuvent etre des benzoylacetylaminobfenzenes ou 
-naphtalenes ou surtout des aceto-acetylamino- 
benzenes ou naphtalenes. Les noyaux benze- 



niques fixes sur les groupes -NH- peuvent ne pas 
porter de substituants ou porter un ou plusieurs 
substituants comme des groupes alcoyliques ou 
alcoxyliques de bas poids moleculaire, en par- 
ticulier des groupes methyliques, ethyliques, me- 
thoxyiiques ou ethoxyliques. des atonies d'halo- 
genes, tels que le brome ou le chlore, des groupes 
acetylamines ou benzoylamines. 

Comme exemples on peut citer les composantes 
de copulation suivantes : benzoylacetylaminoben- 
zene, l-benzoylacetylamino-2-, -3 ou -4-methyl % 
-2-, -3- ou -4-methoxy-, -2-, -3- ou -4-chlorobenzene, 
aceto-acetylaminobenzene ; 

1 -aceto-acetylamino-2-chlorobenzene ; 

l-aceto-acetylamino-2-methoxybenzene; 

1 -aceto-acetyIammo4-methoxybenzene ; 

l-aceto-acetylamino-2-methoxy - 5 - methy lbenzene ; 

l-aceto-acetylamino-2.4-dimethylbenzene; 

l-aceto-acetylamino-2.5-dimethoxybenzene; 

l-aceto-acetylainino-2-methoxy-4-chloro-5 - methyl- 
benzene; 

l-aceto-acetylamino-2-ethoxy - 4 - chloro-5 -methyl- 
benzene; 

l-aceto-acetylamino-2-methoxy-4-bromo-5-methyl- 
benzene; 

l-aceto-acetylamino-2-ethoxy - 4 - bromo -5 -methyl- 
benzene; 

l-aceto-acetylamino-2 - methoxy - 4 - acetylamino - 5 - 
chlorobenzene; 

1 - aceto - acetylamino - 2.5 - dimethoxy - 4- 
benzoylaminobenzene ; 

1-aceto-acetylamino - 2.5- dimethoxy -4 - chloroben- 
zene et leurs derives sulfones, ainsi que les acides: 

1-aceto-acetylamino- ou 1-benzoylacetylamino- 
naphtalene-2-, -4- ou -8-sulfonique et 2-aceto-acetyl- 
amino- ou 2-benzoylacetylaminonaphtalene-l-, -5-, 
-6-, -7- ou -8-sulfonique. 

Les composantes de diazotation utilisees pour 
former les colorants mono-azoiques sont, entre 
autres, les acides 
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l-aminobenzene-2-. -3- ou -4-carboxy lique ; 

l-arainobenzene-2-, -3- ou -4-sulfonique, 1-amino- 
4-methyl- ou -4-methoxy- ou -4-chlorobenzene-2-sul- 
fonique; 

l-amino-4-methyl-5-chIorobenzene-2-sulfonique; 
l-ammcn4.5-dicnlorobenzene-2-sulfonique; 
l-ammo-4-chloro-5-methylbenzene-2-sulfonique; 
l-ainmo-2.5-dichlorobenzene-4-sulfonique; 
l-amino-2-methoxy - 5 - methyl benzene - 4 - sulfo- 
nique; 

l-amino-2.4-dimetIiylbenzene-6-sulf on ique ; 

1- aminonaphtalene-2-, -4- ou -8-sulfonique et 

2- aminonaphtalene-K -5-, -6-, -7- ou -8-sulfo- 
nique. 

Selon Finvention, c'est le colorant mono-azoique 
fini que Ton transforme en laque metallifere; 
cette transformation peut cependant se faire en 
meme temps que Felaboration du colorant mono- 
azolque. Ce mode de faire constitue un autre 
objet de la presents invention. 

En principe, tous les derives solubles de metaux 
bi- ou polyvalents dont le poids atomique est 
superieur a 24 se pretent a la transformation en 
laques. Ce sont, en paxticulier, les derives des 
metaux alcalino-terreux, de 1' aluminium, du man- 
ganese, du fer, du cobalt, du nickel, du cuivre, 
du zinc, du cadmium et du plomb. On emploie 
de preference les sels solubles et on les applique 
seuls ou melanges avec des sels d'autres metaux 
bi- ou polyvalents en quantite sufftsante pour neu- 
traliser les groupes carboxyliques et/ou sulfoni- 
ques presents dans le colorant. II est preferable 
d'en utiliser un certain exces. 

La transformation en laques se fait en dissol 
vant ou en mettant en suspension les colorants 
mono-azoTques dans Feau. Elle peut aussi s'ope 
rer directement dans le melange de copulation dans 
lequel les colorants ont ete f abriques si on Famene 
a un pH favorable, 6,5-7.5 par exemple. On ajoute 
cette solution ou suspension a la solution du sel 
metallique ou du melange de plusieurs sels metal- 
liques. La formation de laques peut se faire a 
froid, toutefois il est preferable de travailler a 
one temperature plus elevee. pax exemple entre 
70 et 100° et au-dessus. Le choix de la tempera- 
ture appropriee a de Fimportance car il peut avoir 
de Finfluence sur la nuance et les solidites du 
laque. Ce dernier precipite rapidement dans la 
solution ou suspension et est isole par filtration. 

Si Fon veut effectuer la formation de laques en 
meme temps que la copulation, on procede a cette 
derniere dans un milieu rendu alcalin au moyen 
d ? un hydroxyde du metal present dans les laques, 
eventuellement en ajoutant encore un hydroxyde 
de metal alcalin, ou Fon melange la solution ou 
la suspension de diazotation avec la solution 1 du< 
sel metallique utilise pour la transformation en 
laque, puis on verse c melange dans la solution 



ou la suspension de la composante de copulation. 
Pour terminer, on chauife ce melange et on isole 
le laque ainsi forme par filtration. 

On moud le tourteau de filtration directement 
ou apres sechage. de preference en presence d'un 
agent dispersanl, d*un liant ou d ? un plastifiant, 
le transformant ainsi en unc preparation prete a 
Femploi. 

Ann de conferer aux laques une texture fine, 
on aura recours. lors de la transformation en 
laque, a des substances surfactives, comme le 
savon, les alcoylaril-sulfonates, les sulfonates d ? al- 
cools gras, le savon de colopbane et les emulsions 
grasses ou huileuses. 

II est aussi possible de preparer les laques en 
presence de charges comme Foxyde d aluminium. 
Foxyde de titane, le sulfate de baryum ou le sul- 
fate de plomb. 

Les laques metalliferes des colorants mono- 
azoiques se pretent a la coloration dans la masse 
du papier el des fibres artificielles. a. Fimpression 
de textiles, du cuir et du papier, a la coloration 
de resines synthetiques et de masses plastiques, a 
la coloration de vernis et d*enduits. 

Dans les exemples suivants, les parties et les 
pourcentages s ? entendent en poids et les tempe- 
ratures, en degres centigrades. 

Exemple I. — On dissout dans 3 000 parties 
d'eau le tourteau de filtration du colorant raono- 
azoique obtenu par copulation du compose dia- 
zoique de 22.1 parties d'acide l-amino-5-methyl- 
4-chlorobenzene-2-sulfonique avec 20.7 parties de 
l-aceto-acetylarnino-2-metnoxybeiizene. Cette sus- 
pension, une fois neutralisee, est chaurlee a 80° 
puis on lui ajoute dans un laps de 15 minutes 
environ une solution a 80° de 9 parties de chlo- 
rure de calcium anhydre dans 500 parties d ? eau. 
On maintient la temperature du tout encore une 
heure a 80°, on isole le laque par filtration et 
on le seche sous vide a 60°. 

Ce laque teint le chlorure de polyvinyle dans 
la masse en jaune verdatre. 

Si Fon procede a la formation de laque dans 
d'autres conditions que celles indiquees ci-avant, 
par exemple a une temperature plus basse ou plus 
elevee et/ou a un autre pH, on obtient des pro- 
duits analogues dont les nuances cependant diffe- 
rent legtrement de celles des laques obtenus selon 
le mode operatoire decrit dans cet exemple. 

La fabrication du colorant mono-azoique se fait 
de la facon suivante : on dissout 22.1 parties 
d'acide l-ammo-5-methyM^Uorobenzene-2-sulfoni- 
que dans 500 parties d'eau a Faide de 15 parties 
de soude caustique a 30 %. On elimine par filtra- 
tion les residus non dissous puis on ajoute a cette 
solution une solution de 6,9 parties de nitrite de 
sodium dans 100 parties d'eau. Ce melange est 
alors ajoute, k 5-6°, dans un laps d 30 minutes, 



a un melange de 25 parlies d'acide chlorhydrique 
a 36 c / c et de 100 parties d'eau. Une fois cette 
operation term i nee. on agite encore le tout pen- 
dant 2 lieures a 5-6°. 

En meme temps, on dissoul 20-7 parties de 
l-aeeto-aeetylamino-2-inethoxy benzene dans 200 par- 
ties d'eau et 15 parties de soude caustique a 30 %, 
on filtre cette solution pour eiiminer les rcsidus 
noil dlssous et on lui ajoute une solution de 
50 parties d r acetate de sodium cristallise dans 
75 parties d'eau. A Faide d r acide acetique a 10 % 
on rend ce melange acide au papier de tournesol. 

La suspension du compose diazoique est alors 
ajoutee en 30 minutes a la solution de la corapo- 
sante de copulation entre 20 et 30°. On agite ce 
melange pendant une nuit puis, le jour suivant. 
on essore le colorant mono-azoique ainsi forme et 
on le lave avec de Feau. 

Pour teindie dans la masse le chlorure de poly- 
vinyle. on travaille comrae suit : 

On melange 0.1 partie du colorant pigmentaire 
decrit dans Fexemple 1 avec 1 partie de plitalate 
de dioctyle et on malaxe avec une spatule. Puis 
on melange 100 parties d ? une preparation compor- 
tant 60 parties de chlorure de polyvinyle. 40 par- 
ties de phtalate de dioctyle et les stabilisateurs 
habituels. La gelatinisation se fait entre 140 et 
150" dans un laminoir pendant 10 minutes. La 
masse obtenue est alors pressee entre deux plaques 
polies a une temperature d'environ 140 n . II en re- 
sulte une feuille coloree en jaune verdatre dont 
la leinte est extraordinairement solide a la lumiere 
et a la migration. 

Exemple 2. — On melange le tourteau de filtra- 
tion du colorant mono-azoique resultant de la 
copulation du compose diazoique dc 22,1 parties 
d*acide l-amino-5-methyl-4-chlorobenzene-2-sulfo- 
nique avec 27.2 parties de l-aceto-acetylamino- 
2.5-dimethoxy-4-chlorobenzene dans 5 000 parties 
d'eau; on neutralise cette suspension et on la 
chaufle a 95°. On lui ajoute alors en 30 minutes 
un solution de 9 parlies de chlorure de calcium 
dans 500 parties d'eau. On ma indent le tout en- 
core 45 minutes a 95° puis on isole le laque par 
filtration, et on le seche sous vide a 60°. II teint 
le chlorure de polyvinyle dans la masse en jaune. 

Le colorant mono-azoique utilise comme produit 
de depart s'obtient en procedant de la maniere sui- 
vante : on diazote 22,1 parties d'acide l-amino-5- 
methy1-4-chlorobenzene-2-sulfonique d'aprcs les 
donnees de Fexemple 1. En meme temps, on dis- 
sout 27,2 parties de l-aceto-acetylamino-2.5-dime- 
thoxy-4-chlorobenzene dans 400 parties d'eau et 
15^ parties de soude caustique a 30 %. on filtre 
pour eiiminer les residus non dissous. on ajoute 
a ce-filtrat uno solution de 25 parties de carbo- 
nate de sodium dans 100 parties d'eau et 100 par- 
ties de pyridine et on refroidit le tout a 5°. 
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L'adjonction de la suspension de diazotation a 
la solution de la composante de copulation se fait 
a 5° environ en 2 heures. Le melange est laisse 
toute la nuit dans un agitateur puis chaufle le 
lendemain a 60°. Le colorant mono-azoique est 
alors isole par filtration. 

On rnoud 2 parties du colorant pigmentaire de- 
crit dans le premier paragraphe de Fexeniple 2 
avec 100 parties d'un vernis nitro-cellulosique du 
commerce dans un broyeur a billes jusqu'a ce que 
tontes les particules aient des dimensions inferieures 
a 1/u. Par projection au pistol et ou par trempage 
on obtient avec ce laque des teintes jaunes douees 
de bonnes solidites a la lumiere, aux solvants et a 
I'appli cation d'une seconde couche de laque. 

Exemple 3. — Si Fon remplace dans Fexem- 
ple 1 les 9 parties de chlorure de calcium anhy- 
dre utilisees pour la formation du- laque par 
25 parties de nitrate de plomb anhydre ou 11 par- 
ties de sulfate de manganese anhydre ou 9 parties 
de sulfate d'aluminium anhydre ou 21 parties de 
sulfate ferreux cristallise ou 14 parties de chlorure 
ferrique cristallise ou 19 parties de sulfate de 
cadmium ou de cuivre cristallise ou 21 parties de 
sulfate de nickel ou de cobalt cristallise ou 9 par- 
ties de sulfate de magnesium anhydre ou 10 par- 
ties de chlorure de zinc anhydre ou 13 parties 
de chlorure de baryum cristallise ou 20 parties 
de chlorure de strontium cristallise, on obtient un 
laque dont les teintures ont la meme nuance et les 
memes excellentes solidites que le laque calcique 
decrit dans Fexemple 1. 

Exemple 4. — Si Fon remplace les 9 parties de 
chlorure de calcium anhydre de Fexemple 2 par 
18 parties de chlorure de baryum cristallise, on 
obtient un laque barytique jaune qui se prete a 
la teinture de Facetylcellulose dans la masse. 

On moud dans un broyeur a billes un melange 
de 100 parties de cellite facetylcellulose ayant une 
teneur de 54-55 % en acide acetique liberable), 
400 parties d'acetone et 1 partie du colorant pig- 
mentaire decrit dans Fexemple 4 jusqu'a ce qu'un 
examen microscopique du film forme lorsqn'on 
verse une partie de cette preparation sur une pla- 
que de verre ne permette plus de deceler des par- 
ticules plus gran des que 1/u. Par filage, on 
obtient un fil jaune dont la nuance est extreme- 
ment solide a la lumiere et resiste aux traitements 
habituels sans diminution d'intensite. La teinture 
est douee en particulier d'une tres bonne solidite 
au lavage, a la sueur, aux gaz de combustion, a la 
surtcinture, a Fhydrosulfite, a Facide oxalique, au 
blanchiment aux peroxydes, au blanchiment alca- 
lin au chlore et au nettoyage a sec. 

Exemple 5. — On melange le tourteau de fil- 
tration* du colorant mono-azoique obtenu par copu- 
lation du compose diazoique de 22.3 parties 
d'acide 2-amino-naphtalene-l-sulfonique avec 27,2 
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parties de l-aceto-acetylamino-2.5-dimethoxy-4- 
chlorobenzene avec 3 000 parties d'eau en pre- 
sence de 5 parties d'un sulfonate d'alcool gras. On 
chauffe cette suspension a 75° et on lui ajoute 
en 20 minutes une solution de 4 parties de chlorure 
de calcium anhydre et 7 parties de chlorure de 
baryum crista llise dans 500 parties d'eau a 75". 
On agile le tout encore une heure a C5°. on isole 
le colorant par filtration, on le lave avec de Feau 
et on le seche sous vide a 60°. 

Ce laque teint le chlorure de polyvinyle en 
nuances jaune solides a la lumiere et k la migra- 
tion. 

On colore une encre d'imprimerie de la facon 
suivante : 

On empate 1 partie du colorant obtenu d'apres 
les donnees du premier paragraphe de Texemple 5 



et 5 parties d'hydrate d' aluminium dans un broveur 
a trois cylindres avec suffisamment de vernis a 
Thuile de lin pour qu'il en resulte une encre 
d'imprimerie possedant la consistance desiree. Cette 
encre permet d'obtenir sur papier des impressions 
jaunes Ires solides a la lumiere et a la surimpres- 
sion. 

Dans le tableau suivant, d r autres laques son! 
indiques que Yon peut obtenir d*apres les donnees 
precedentes. lis sont caranterises par les compo- 
santes de diazotation et de copulation, ainsi que 
par les metaux utilises. Les laques de Mg. Ca. Sr. 
Ba, Ni, Zn, Cd, Pk AL Co. Mn ? Cu et Fe colo- 
rent le chlorure de polyvinyle en nuances jaune 
verdatre tres solides a la lumiere et a la migra- 
tion. 



Num£ro 








de 


Composante de diazotation 


Composante de copula lion 


Metatct eitiplovcs 


i'exemple 






6 


Acide l-aminobenzeDe-2-carboxyUque. 


1 - aceto - acetyl- amino- 2 . 5-dimethoxy-4- 
cidorobenzene. 


Mg, Sr, Ca, Ba, Zn, Pb, Mn, 
Cd. 


7 


Acide i-a mfnobenzene-5-carljoxyiique. 


Idem. 


Idem. 


3 


Ai*tnf* 1 *t TiiififiTn^TVP^Tif* A f— nT*Ti nTT^ifnir 


Idem* 


Idem. 


9 


Acide 1-amm obenzene-2-sulfoiiique. 


Idem. 


Idem. 


10 


Acide 1-aminobenzene-S-sulfonique. 


Idem. 


Idem. 


11 


Acide l-aminobemene-4-suIfonique. 


Hen. 


Idem. 


12 


Acide 1-axnino -4 -Tnetbyibenzene-2-siilfo- 
nique. 


Idem. 


Idem. 


13 


Acide 1 - amino - 4 - methyl - 5 -chloroben- 
zene-2-suIfonique. 


Idem. 


Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Pb, Cd, 
Mn, Ni, Co, Al, Fe, Cu. 


14 


Acide 1 - amino -4.5 -dicHorob enzene-2- 
sulfonique* 


Idem. 


Idem. 


15 


Acide 1 - amino -2.5- dicbiorobenzene-4- 
sulfonique- 


Idem. 


Idfm. 


16 


Acide 1 -aroin onapKlalcnc-2-snlf oni que. 


Idem. 


Idrm. 


17 


Acide 1-a mm obenzene-2-carboxyHqtie, 


l-aceto-acetyi-amino-2-metboxy-benzene. 


Ca, Ba, Pb, Mn, Zn. 


18 


Acide l^uninobenzene-3-carboxyiique. 


Idem. 


Idem. 


19 


Acide l-aminoben2ene-4-carboxylique. 


Idem. 


Idem. 


20 


Acide l-aminobenzene-2-stdfonique. 


Idem. 


Idem. \ 


"21 


Acide l-arnmobenzene-3-sinTonique. 


Idem. 


Idem. 


22 


Acide 1-aminobenzene^solfoniqxte. 


Idem. 


Idem. 


23 


Acide l-ammo-4-methyfl>enzene-2-snlfo- 
nique. 


Idem. 


Idem. 


24 


Acide 1 - amino - 4 - methyl - 5 - chloroben- 
zene-2-smToni que. 


Idem. 


Idem. 


25 


Acide 1 - amino -4 - chioro - 5 - methylben- 
zene-2-stdf oni que. 


Idem. 


Idem. 


26 


Acide l-amino-4.5-dicMorobenzene-2- 
sulfonique. 


Idem. 


Idem. 


27 


Acide 1 - amino 2 . 5 >• dicHorobenzene -4- 


Idem 


Idem* 




sulfonique. 
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Numero 








de 

l'ezemple 


Coraposante de diaxotatton 


ComDOSante d^ rnnnlitinn 


Metaux employes 


28 


Acide 2-aminonaphtaIene-l-suifonique. 




Idem. 


29 


Acide l-aminobenzene-2-siiifonique. 


1-aceto-acetyl-aminonaphtalene. 


Mg, Ca, Cd, Ba, Pb, Mn. 


30 


Idem. 


2-ace to-acetyl -am i nonaph talene. 


Idem. 


31 


Idem. 


l-ac£to-acetyl-aininobcnzene. 


Ca, Sr, Ba, Pb, Mn, Zn, AL 


32 


Acidc 1 - amino - 4 - methyl - 5 • cbloroben- 


Idem. 


Idzm. 




zene-2-sulfonique. 




33 


Idem. 


l-aceto-acetyl-aminoiiaphtalene. 


Ca, Ba, Pb. Mn, Zn, NL 


34 


Acide 1 - amino - 4-methyl - 5 - chloroben- 


l-accto-ac6tyl-amino-4-cliiorobeii2ene. 


Idem. 




zene-2-sulfonique. 




35 


Idem. 


Acide l-aceto-ac^tyJ-aminobenzcne-2-car- 
boxyiiqne. 


Idem. 


36 


l-ammc-2-methyl<4-cbiorobeiizene. 


Idem. 


Idem. 


37 


Idem. 


Acide 1 - aceto - acetyl - aminobenzene -4- 
sulfonique. 


Idem. 


38 


Acide l-aminobenzene-2-sulfonique. 


l-benzoyiac6tyi-aminobenzene. 


Idem. 


39 


A. m a uiimj-**- mc e. ii tlx y rurri ipn f s m r^ W 1- 


idem. 


Idem. 




fonique. 




40 


Acide l-amino-4-chIoroben2ene-2-sTilfo- 
nique. 


Acidc 1-benzoyiacetylaminonaphtalene- 
4-sulfonique. 


Idem. 


41 


Acide l-amino-2 . 4-dimethylbenzene-6- 
sidfonique. 


Acide l-aceto^c^tyiaminonaphtaiene-8- 
sulfonique. 


Idem. 


42 


Acide l-aminonaphtalene-8-sulfonique. 


l-aceto-acetylammo-2-cHorobenzene. 


Idem. 



Les laques possedent une excellente solidite a 
fa lumiere, une bonne solidite a la migration dans 
le chlorure de polyvinyle contenant des plasti- 
fiants et une bonne resistance a la chaleur dans 
le chlorure de polyvinyle et d'autres plastiques. De 
plus ils se pretent a Tapplication d'une second© 
couche de laque et a la fabrication de verhis se- 
chant aii four et sont pratiquement insolubles dans 
les solvants employes par I'industrie des laques et 
I'impression. 

resume 

La presente invention comprend notamment : 
1° A titre de produits industriels nouveaux : 

a. Les laques metalliferes obtenus a partir de 
colorants mono-azoiques de la serie des amides 
de l'acide ocylacctique qui component un deux 
groupes carboxyliques et/ou sulfoniques neutrali- 
ses par des metaux bi- ou polyvalents ct ne con- 
tiennent, outre ces groupes et le groupe -CO eno- 
lisable du radical acylacetyl -amine, aucun autre 
groupe hydrosolubilisant: 

b. En particulier, les laques metalliferes des co- 
lorants mono-azoiques repondant k la formule 

0) 

CO . 
I 

_ A.-N-N-CH-CO-NH-A. 



dans Iaquelle 

Aj et Ao representent des radicaux aromatiques 
mono- ou polynucleaires; 

R represente un groupe alcoylique ou arylique; 

x represente un groupe carboxyl ique ; 

y represente un groupe sulfonique et 
dans Iaquelle m et n ont chacun la valeur 0, 1 ou 
2, la somme de m + n devant etre de 1 ou 2; 

c. Les matieres teintes au moyen des laques 
specifies sous a et b. 

2° Un procede de fabrication des laques spe- 
cifies sous 1° a et b qui consiste a faire reagir des 
sels de metaux bi- ou polyvalents sur des colorants 
mono-azoiques de la serie des amides de l'acide 
acylacetique qui comportent comrae seuls groupes 
hydrosolubilisants un ou deux groupes carboxy- 
liques et/ou sulfoniques et le groupe -CO- enoli- 
sable du radical acylacetylamine. 

3° Des modes d'execution du procede specific 
sous 2° comprenant les particularity suivantes 
prises separement ou selon les di verses combinai- 
sons possibles : 

a. On dissout ou suspend les colorants mono- 
azoiques dans Peau et on ajoute la solution du 
sel metallique ou du melange de sels metalliques 
a froid ou a une temperature plus elevee; 

b. On effectue la formation des laques dans le 
melange de copulation a juste a un pH approprie, 
a froid ou k une temperature plus elevee. 



- .u. 

[L20&865] — 6 — 

4° Lfapplication des colorants specifies sous 1° sines synthetiques et de masses plastiques. a la 
a et b a la coloration dans la masse du papier coloration de vernis et d r enduits ainsi que les 
et des fibres artificielles, a rimpression de tex- applications des matieres teintes specifiees sou- 
tiles, de cuir et de papier, a la coloration de re- 1° c dans Findustrie. 

Societe dite : SAXDOZ (S- A.). 
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